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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(S) Isolier- und Ausgleichsschuttungsrnasse, insbesondere fur fugenlose Isolierschichten auf Fuftboden und 
dergfeichen und Verfahren zur Herstellung einer fugenlosen Isolierschicht 

(5?) Die Isolier- und Ausgfeichsschuttungsmasse besteht aus 
einer Mischung von 20-35 Gewichtsprozent expandiertem 
Perlit mit einem Schuttgewicht von 90-) 30 g/l und 65-80 
Gewichtsprozent eines Leichtgranulates insbesondere Bims- 
granulat mit einer Kornung von 0,3-4 mm Oder Gasbetongra- 
nulat mit einer Kornung von 0,2-4 mm und einem Schuttge- 
wicht von 250-600 g/l. Diese sich gut verzahnende Mischung 
ist okologisch unbedenklich, unbrennbar (Brennklasse At), 
laSt sich trotz relativ geringem Schuttgewicht gut verdichten 
und hat dadurch eine hohe mechanische Stabilitat mit hoher 
Oberflachenfestigkeit. 
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Die Erfindung bezieht sich auf eine Isolier- und Aus- 
gleichsschuttungsmasse, insbesondere fur fugenlose Iso- 
lierschichten auf FuGboden und dergleichen gemSG dem 
Oberbegriff des Patentanspruches 1 sowie auf ein Ver- 
fahren zur Herstellung einer fugenlosen Isolierschicht 
auf FuBboden und dergleichen gemaB dem Oberbegriff 
des Patentanspruches 7. 

Expandiertes Perlit wird seit langem im Baugewerbe 
als Trockenschuttung unter GuBasphaltestrichen und 
Zementeslrichen erfolgreich und zufriedenstellend ein- 
gesetzt. Jedoch sind diese Trockenschuttungen wegen 
ihres geringen Gewichtes und ihrer mechanischen Sta- 
bilitat fur Trockenkonstruktionen unter Spanplatten un- 
giinsiig, da bei spaterem Begehen Materialverschiebun- 
gen und Nachverdichtungen auftreten. 

Aus diesem Grunde schlagt die DE-PS 15 71 401 eine 
Schuttungsmasse aus expandiertem Perlit vor, bei dem 
die einzelnen Perlitkdrner mit einer Bitumenhaut be- 
schichtet sind. Das Bitumen wirkt dabei als eine Art 
Klebstoff,der den mechanischen Verbund der einzelnen 
Perlitkorner aufrechterhalten soil. Diese Walt schiittfahi- 
ge Mischung wird auf eine Rohdecke auf die gewiinsch- 
te Hohe abgezogen und durch Anwendung von Druck 
zu einer fugenlosen Isolierschicht verdichtet Die Iso- 
liereigenschaften sowie die Druckfestigkeit dieser Iso- 
lierschicht sind zwar voll zufriedenstellend. Jedoch hat 
die Verwendung von Bitumen verschiedene Nachteile. 
Zum einen gilt Bitumen heute laut MAK-Liste als karzi- 
nogener Stoff. Weiterhin ist Bitumen leicht brennbar, so 
daB diese mit Bitumen versehene Schuttung aus expan- 
diertem Perlit auch nur die Brandklasse B2 (Normalent- 
nammbarkeit) erreicht. 

Im Baugewerbe werden vermehrtunbrennbareTrok- 
kenschuttungen der Brandklasse Al gefordert. Auch ist 
es bei dem zunehmenden UmweltbewuBtsein nicht 
mehr vertretbar, einen eventuell karzinogenen und da- 
mil okoiogisch bedenkiichen Stoff im Innenausbau zu 
verwenden, insbesondere wenn es sich urn FuBbdden in 
Krankenhausern und Schulen handelt 

Die DE-C-37 14 287 beschreibt eine Isolier- und Aus- 
gleichsschuttungsmasse auf Basis von expandierten Per- 
litkornern mit einem Bindemittel aus Paraffin und Na- 
turharz. Dieses Bindemittelgemisch kann zwar als nicht- 
toxisch angesehen werden, jedoch hat diese Schuttungs- 
masse aufgrund ihres geringen Schiitigewichtes eine ge- 
ringe mechanische Stability was wiederum zu erhohten 
Nachverdichtungen der Ausgleichsschuttungen unter 
Trockenestrichen fuhrt. Auch ist das Bindemittelge- 
misch und damit die gesamte Schtittungsmasse wieder- 
um leicht entflammbar. 

Die DE-C-30 4 0 344 schlagt daher ein Baustoffgranu* 
lat auf Perlitgrundlage vor, bei dem die einzelnen Perlit* 
korner mit einer Ummantelung aus Gipshalbhydrat 
bzw. -anhydrit versehen sind. Hierdurch wird zwar das 
Schiittgewicht bis auf ca. 480 kg/m 3 erhoht und damit 
auch die mechanische Stabilitat verbessert. Anderseits 
wird dadurch die Warmeisolierung erheblich vermin- 
dert aber vor allem die an sich gute Verzahnungswillig- 
keit der einzelnen Perlitklmer aufgehoben und damit 
auch die Oberflachenfestigkeit verringert Daruber hin- 
aus wird fur die Herstellung dieser Schuttungsmasse 
pro m 3 ca. 50 1 Wasser benotigt. Zusatzlich muB das 
uberschussige Wasser durch Trocknung wieder entfernt 
werden. 

Aus der DE-PS 12 69 602 ist es schlieOlich bekannt, 
expandiertes Perlit zur Verhinderung ubermaBiger 



Staubentwicklung mit organischen hygroskopischen 
Verbindungen zu beschichten. Die sonstigen Eigen- 
schafien des Perlitgranulates wie Verzahnungswillig- 
keit, mechanische Eigenschaften der verdichteten Aus- 

5 gfeichsschutcung, Warmeisolation und Entflammbarkeit 
werden hierdurch ansonsten kaum beeinfluBL 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Isolier- und Aus* 
gleichsschQttungsmasse der eingangs genannten Art zu 
schaffen.die aus toxikologisch unbedenklichem Materi- 

io al besteht, nicht entflammbar ist und gute mechanische 
Stabilitat mit guter Oberflachenfestigkeit besitzt 

Weiter ist es Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren 
zur Herstellung einer fugenlosen Isolierschicht auf FuB- 
bogen und dergleichen anzugeben. das mit geringem 

\5 Aufwand eine toxikologisch unbedenkliche, unbrennba- 
re Isolierschicht mit guter mechanischer Stabilitat und 
guter Oberflachenfestigkeit hervorbringL 

Diese Aufgabe wird hinsichtlich der Isolier- und Aus- 
gleichsschuttungsmasse durch die im Kennzeichenteil 

20 des Patentanspruches 1 angegebenen Merkmale und 
hinsichtlich des Verfahrens durch die im Kennzeichent- 
eii des Anspruches 7 angegebenen Merkmale gelost 

Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen 
der Erfindung sind den Unteranspruchen zu entnehmen. 

25 Mit der Erfindung erreicht man folgende Vorteile: 

- Man erhalt eine okoiogisch unbedenkliche 
Schtittungsmasse; 

- die Schuttungsmasse ist unbrennbar (Brandklas- 
30 seAI) 

- die Schuttungsmasse hat ein ausreichend hohes 
Schuttgewicht, was zur Verbesserung der mechani- 
schen Eigenschaften fuhrt; 

- die Schuttungsmasse ist gut verdichtbar und be- 
35 sitzt nach der Verdichtung eine hohe mechanische 

Stabilitat, so daB Materialverschiebungen und eine 
Nachverdichtung weitgehend vermieden sind; 

- der Energieeinsatz zur Herstellung dieser Schut- 
tungsmasse istgering. 

40 

lm folgenden wird die Erfindung anhand von Ausfuh- 
rungsbeispielen erlautert. 



Beispiel 1 



45 



Expandiertes Perlitgranulat mit einer Kornung von 
0-6 mm und Bimsgranulat mit einer fCSrnung von 
0,3-4 mm werden im Verhaltnis ihrer Gewichtsprozen- 
te von 30% Perlit zu 70% Bimsgranulat im Zwangsmi- 

so scher trocken gemischt. Die resultierende Schuttung hat 
eine Dichte von ca. 220 kg/m 3 . 

Diese Schuttung wurde lose mit einer Einbaudicke 
von 45 mm in einen Holzrahmen gleichmaBtg verteilt 
Durch Begehen Ober A8 (8 mm Holzfaserabdeckplat- 

55 ten) verdichtete sie sich auf 37-40 mm. Durch Stamp- 
fen Uber A8 (8 mm Holzfaserabdeckplatten) verdichtete 
sie sich auf 35 - 36 mm. Die Warmedammung ergab sich 
zu0,06W/mIC 
im Vergleich hierzu haben Trockenschuttungen aus 

60 Bimsgranulat mit einem Schuttgewicht von 
360 - 400 g/l eine Warmedammung von 0,09 W/mK. 

Beispiel 2 

65 Perlit wurde mit einem Gasbetongranulat mit einer 
Kornung von 0,2 -4 mm und einem Schuttgewicht von 
360-400 g/l im Zwangsmischer trockengemischt Das. 
Mischungsverhaltnis entsprach dem des Beispietes I. 
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Die Mischung hatie eine Schiiudichte von ca. 250 kg/m 3 
Bei gleichem Einbau in einem Holzrahmen mil einer 
Dicke von 45 mm erhielt man durch Begehen uber A8 
(8 mm Holzfaserabdeckplatten) eine Verdichtung auf 
37 mm und bei Stampfen iiber A8 (8 mm Holzfaserab- 5 
deckplatten) eine Verdichtung auf 35 mm. 

Im Beispiel 2 war die Materialentmischung etwas ge- 
ringer. Dementsprechend ist beim Beispiel 2 die Ober- 
fl&che auch etwas gleichmaBiger verdichtet. 

Ein wichtiger Aspekt der Erfindung ist darin zu sehen, 10 
daB das expandierte Perlit sich hervorragend mit dem 
Leichigranulat w. z. B. Bims- oder Gasbetongranulat 
verzahnt. Da das Schuttgewicht der Mischung hoher ist 
als das von expandiertem Perlit allein, erhalt man eine 
hdhere mechanische StabilitSt Trotzdem liegt das 15 
Schuttgewicht der Mischung in einer GroBenordnung 
(200 - 250 g/1), die eine angenehme leichte Verarbeitung 
an der Baustelle ermoglicht. Zum Vergleich: Das Schutt- 
gewicht von Bimsgranulat oder Gasbetongranulat liegt 
bei 360-400 g/l. 20 

Bims- und Gasbetongranulate allein sind nicht durch 
Verzahnung zu einer fugenlosen Isolierschicht verdicht- 
bar. Dagegen hat sich uberraschend herausstellt, daB die 
bekannte Verzahnungswilligkeit von Perlitekornern un- 
tereinander auch zu einer guten Verzahnung mit Bim- 25 
sund Gasbetongranulat fuhrt. • 

Generell kann die Mischung der Granulatkttrner mit 
staubbindendem Material besprOht werden, vorzugs* 
welse mit organischer, hygroakoplscher Verbindung, 
was zweckm&Bigerweise vor dem Beschicken des 30 
Zwangsspeichers oder wahrend des Mischvorgangs ge- 
schieht. 



7. Verfahren zur Herstellung einer fugenlosen Iso- 
lierschicht auf FuGboden und dergleichen auf Basis 
eines Perlit-Granulates, gekennzeichnet durch fol- 
gende Schritte: 

a) trockenes Vermischen von 20-35 Ge- 
wichtsprozent expandiertem Perlit mit einem 
Schuttgewicht von 90- 130 g/l und 65-80 
Gewichtsprozent eines Leichtgranulates mit 
einem Schuttgewicht von 250 - 600 g/l, 

b) Aufschutten und Verteilen des Gemisches 
auf dem zu isolierenden FuOboden oder der- 
gleichen und 

c) mechanisches Verdichten der Mischung 
durch Ausiiben mechanischen Druckes. 



Patentanspruche 

35 

1. Isolier- und Ausgleichsschuttungsmasse, insbe- 
sondere fur fugenlose Isolierscbichten auf FuBbo- 
den und dergleichen mit einem Granulat aus expan- 
diertem Perlit, gekennzeichnet durch eine Mi- 
schung aus 40 

a) 20-35 Gewichtsprozent expandiertem Per- 
lit mit einem Schuttgewicht von 90 -130 g/l 
und 

b) 65 - 80 Gewichtsprozent eines Leichtgranu- 
lates mit einem Schuttgewicht von 45 
250-600 g/l. 

2. Isolier- und Ausgleichsschuttungsmasse nach An- 
spruch I, dadurch gekennzeichnet, daB das Leicht- 
granulat eine Kornung von 0-8 mm aufweist 

3. Isolier- und Ausgleichsschuttungsmasse nach An- 50 
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Perlit-Granulat eine Kornung von 0-6 mm auf- 
weist. 

4. Isolier- und Ausgleichsschuttungsmasse nach ei- 
nem der Anspruche t bis 3, dadurch gekennzeich- 55 
net, daB das Leichtgranulat ein Bimsgranulat mit 
einer Kornung von 0,3-4 mm ist und einem 
Schuttgewicht von 360-400 g/I ist. 

5. Isolier- und Ausgleichsschuttungsmasse nach ei- 
nem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeich- 60 
net, daB das Leichtgranulat ein Gasbetongranulat 
mit einer Kornung von 0,2-4 mm und einem 
Schuttgewicht von 360-400 g/l ist. 

6. Isolier- und Ausgleichsschiittungsmasse nach ei- 
nem der Anspruche t bis 5, dadurch gekennzeich- 65 
net, dafl die einzelnen Granulatkorner der Mi- 
schung mit einer organischen, hygroskopischen 
Verbindung beschicbtet sind. 



